レ アレ ンー ルン 


複合 板 の ジ ョ イン ト に は メタ ル モ ー ル FM シリ ー ズ (3mm 板 専用 ) を ご 利用 くだ さい 。 


224 連語 


ヵ ラ 三 革 S | 600mm ILO00mm |8.000mm ヵ ラ ー さ | 600mm ILO000mm| 28.000mm 


トー 


ss| ]3.5 


シル バー | FM195 85 | FM1958 |FM195SL 


シル バー | FM193 88 | FM1938 | FM1938L 


ライ 人 トブ ロン ズ | FM195 BS | FM195B | FM195BL 


ライ トブ ロン ズ | FM193 BS | FM193B | FM193BL 


ーー18 一 志 


マッ ト グ レ ー | FM195 GS | FM1956 | FM195 GL 


マッ ト グ レ ー | FM193 GS | FM193G | FM193 GL 


ヵ ラ 三 革 さ | 600mm IO000mm |5.000mm ヵ ラ = 革 さ | 600mm |LO000mm [8.000mm 


出 則 
NN 
く ノ Nes 


シル バー | FM197 88 | FM1978 | FM197SL 


シル バー | FM198 88 | FM1988 | FM198SL 


ライ トブ ロン ズ | FM197 BS | FM197B | FM197 BL 


ライ トブ ロン ズ | FM198 BS | FM198B | FM198 BL 


FM197 6S | FM197G | FM197 GL 


ese ア ゲー < ぎ | マッ トク レー| FM198 68 | FM1986 | FM198 GL 


独 板 枠 壁 付 け 3mm 用 


1000mm|2.000mm 


看板 枠 吊り 下げ 3mm 用 | カラ ニ 長 さ 1.000mm|2.000mm 


85 


13.5 


FM280 51 | FM280 8 


FM281 8S1 | FM881 8 


ーー 


145 


_ 3.3h5s 


樹 曳 コー ナー キャ ッ プ 民 付 け 用 


フレ ー ム 補強 金具 


樹脂 コー ナー キャ ッ プ 吊り 下げ 用 


ジィ グ 品番 FM30084 
5 \ シル バー 
袋 4 ク ん 低 


品番 FM308S4 


品番 FM301S4 
シル バー 
4 ケス 人 


川 層 還 


使用 機械 治 具 等 


@ カ ッ タ ー 

ラン ニン グ ソ ー 

@ バ ネル ソー 

@ 名 (金物 用 、 木 工 用 、 ブ ラス チッ ク 用 ) 
@ シ ャ ー リ ング 


@ フ ライ ス 問 
@ か ん な 
@ プ レイ ナー 


FM300S4 


FM280 S1 
FM280 8 


交 了 方 流 
備 考 


さ し 金 等 を あて て 、 両 側 よ り カ ッ タ ー で 切り 込む と 簡単 に 切断 で きま す 。 
シャ ー リ ング に よる 切断 は 断面 に ダレ バリ が 生じ ます 。 予 め テ スト し て ご 確認 くだ さい 。 


切削 加工 し た 断面 は 極め て 平 油 に な り 、 美 的 効果 を 生じ ます の で 内 装 、 デ ィ ス プレ イ 等 に は 
その まま 使用 で きま す 。 


曲げ 


、 軒 。 
[ 汗 | 


⑯ プ レス ブレ ー キ 

ロー ル ベ ン ダー 
(3 本 ロー ル ) 

ロー ルフ ォ ー ミ ング 


ロー ル ベ ン ダー に より 曲面 曲げ 加工 が で きま す 。 内 半径 が 小さ いと 内 面 に シワ が 入り ます 

の で 、 予 め テ スト し て 確認 し て くだ さい 。 よ り 小さ な 曲げ 半径 が 必要 な 場合 は U カ ッ ト 、 又 は 

V カ ッ ト 加工 を 行い ます 。 

ルー ター・ ト リマ ー で 缶 脂 部 分 が 少し 残る 程度 に り カッ ト 又 は V カ ッ ト を 行い 、 表 面 材 の アル ミ 

シー ト が 切れ な い 様 、 平 均 に 折り 曲げ て くだ さい 。 
①U み ぞ カ ッ ト 加工 @ 曲 げ 加工 財 到 方 法 | 

隊 補強 材 、 出 還 コー キン グ 材 


@ ド リル 

@⑯ ボ ー ル 盤 

@ ト リマ ー 

@ ル ー タ ー 

人 @ プ レス (打ち 抜き ) 


ボー ル 盤 ・ ハ ンド ドリ ル に よる 穴あけ 加工 が で きま す 。 プレ ス 打 ち 抜 きも 可能 で す が 、 芯 材 が 
ポリ エチ レン 樹脂 の 為 、 変 形 す る お それ が あり ます の で ご 注意 下さ い 。 


⑯ リ ベッ ト 、 ボ ルト 、 ビ ス 
人 @ 接 着 剤 


アル ミニ ウム 製 、 ス テン レス 製 の り リベット 、 ボ ルト 、 ビ ス を 使用 し て くだ さい 。 エ ポキ シ 系 、 
合成 ゴム 系 接着 剤 で 木材 、 ア ルミ ニウム と 接着 で きま す 。 


使 盛 と ・ 聞 了 エ と の 流 意 


國 ア ルイ ンコ アル ミ 複 合板 の 表面 は 、 ア ルミ ニウム の た め 異 種 金属 と の 接触 に より 、 電 食 を 起こ す 場 合 が あり ます の で 、 接 合 部 材 は アル ミニ ウム 製 か ステ ン レス 製 


を 使用 し て くだ さい 。 
男 ア ルイ ンコ アル ミ 複 合板 の 端 部 は 通常 末 処 理 で す の で 、 ア ルミ ニウム を 侵す 環境 で 使用 する 場合 は 、 シ ー リ ング 剤 等 に よる 防食 用 コー キン グ 加 工 を 行う か 、 
アル ミ 型 材 な ど で 縁取 り し て くだ さい 。 
田 ア ルイ ンコ アル ミ 複 合板 の 線 膨張 係数 は 、 ア ルミ ニウム 材 と 同等 で す が 、 温 度 差 に よる 膨張 ・ 収 縮 が で きる よう に ご 配慮 くだ さい 。 
画 状 生 フ ィ ル ム は 直射 日 光 に より 劣化 し 、 の り が 残る な どの 問題 が 発生 する 場合 が あり ます 。 施 工 後 は すみ や か に は が し て くだ さい 。 


第 一 営業 部 
東京 支店 東京 営 業 所 


大 阪 支店 大 阪 営業 所 


TEL :048-650-3219 / FAX:048-648-3480 


第 二 営 業 部 


東京 支店 東京 営業 所 仙台 営業 所 
TEL :03-3278-5873 / FAX:03-3278-5878 


新潟 支店 新潟 営業 所 横浜 営業 所 


TEL : 022-212-523 1 / FAX : 022-225-813 1 


ss し も イ つ ココ 


住宅 機器 事業 部 


TEL :06-7636-2342 / FAX :06-6208-3888 
福岡 支店 福岡 営業 所 

TEL :092-451-0375 / FAX : 098-45 1-0388 
仙台 営業 所 

TEL : 022-212-5230 / FAX : 022-225-813 1 


TEL :085-244-6610 / FAX:085-244-6655 
大 阪 支店 大 阪 営業 所 
TEL : 06-7636-2343 / FAX:06-6208-3884 


名 古屋 支店 名 古屋 営業 所 
TEL : 052-218-6591 / FAX:052-218-6588 


TEL : 045-380-6700 / FAX : 045-380-6710 
岡山 営業 所 
TEL :086-212-2131 / FAX : 086-232-2330 
福岡 営業 所 
TEL :092-451-0375 / FAX : 098-45 1-0389 


さ 口 全員 屯 黄 力 そく ロロ び へ で 


gn Goug/7jy A/um/nuonComnpos7e Pogne/ 


円 LINCO 


IIVO0 


て い 1 デコ mm 

切る ! 挟 む ! 曲 げ る ! 看 板材 に も 、 リ フォ ー ム に も ! 
アル イン コ アル ミ 複 合板 は 様々 な 用 途 に 使用 で きる 万 能 資材 
アル ミ シ ー ト ・ ポ リエ チレ ン 樹 脂 の サン ドイ ッ チ 構造 の アル イン コ アル ミ 複 合板 は 軽量 性 、 耐 久 性 、 
剛性 、 加 工 性 に 優れ 、 表 面 の プロ テク トコ ー テ ィング 、 樹 脂 系 表面 塗装 に より 、 面 食性 、 面 候 性 を 兼ね 
備え た 幅広 い 用 途 に 使用 で きる 新 素材 で す 。 豊 富 な カラ ー で 、 様 々 な シチュ エー ショ ン に マッ チ 


W 両 面 塗装 は 裏面 も 表面 と 同様 の 構成 と な り ま す 。 


アル ミ シ ー ト と ポリ エチ 


一 義生 フィ ルム ] レン 樹脂 の 積層 構造 で 
プロ テク トコ ー テ ィング 剛性 を 保っ た まま 軽量 化 
樹脂 系 表面 塗装 | 男 し まし た 。 


ウル ラジ 三 に 
ポリ エチ レン 樹脂 ヨ 


アル ミ 素 材 に 耐候 性 焼 
ーー アル ミ シ ー ト IN 付け 塗装 を 施し て あり 
プロ テク トコ ー テ ィング | 面 ます の で 耐久 性 耐候 性 
養生 フィ ルム 耐食 性 ・ 耐 汚染 性 耐 摩 

性 に 優れ て いま す 。 


させ る こと が 可能 で す 。 
| サイ ズ 4 画 複合 板 画 複合 板 バ ンチ ング 田 バ ンチ ング 加工 
計 | サ イズ GEESmm| | 時 還 | サイ ズ あ ESSmmy | 人 | アル ミ 項 合 放 の 万 導 / 
一 品番 の 見 方 GG124 1220x2440 CG124P 1220x2440 画 穴 径 : 直 径 Bmm 
CG180 1000X ら 000 CG1 ら 0P 1000X2000 園 鶴 ビ ピッ チ : ら 0mm 〇 看板 案内 板 標識 
CG818 910x1820 CG91P 910x1820 画 45' 千 鳥 フ チ ナ シ N ヽ 習 i 
CG5 CGg91 g10xg10 CGg8P g10x9g10 〇 バル コニー な どの 目隠し 板 
CG860 910x605 CG96P 910x605 昌幸 
し CG480 900x450 CG48P 900x450 豊富 な カラ ー と 〇 土木 、 仮 設 資材 
バー CG460 450x600 CG46P 450x600 サイ ズ で 様々 な ニー ズ に 
サイ ズ 別 ナン バー CG345 450x300 CG34P 450x300 対応 し ます 。 
CG530 ら 00x300 CG23P 500x300 


記 泰 塗 病 
(裏面 は 無 塗装 ) 
CG918 /CG991 
CG960 / CG490 
CG460 / CG345 
CG230 


※ 裏 面 は 無 塗装 で す が プ ロ テ ク ト 


コー ティ ング に より 保護 され て いま す 。 どら ブラ ッシュ シル バー 


ら 51 レッ ド オレ ンジ レッ ド 


6 クリ ー ム イエ ロー 


盛 泰 党 

CG124 /CG120 
CG918 ZCG99 1 
CG960 / ノ CG490 


CG460 /CG345 
CG230 


※CG124、CG120 は アイ ボリ ー ホ ワイ ト 、 
ブラ ッ ク 、 シ ル バ ー の み の ご 用意 と な り ま す 。 


0 ら ホワ イト 


人 4 つど ミッ ドナ イト ブル ー 


7 ダー クウ ッ ド 


oO 多 金 ゃ で 
バン テン グ 
(両面 塗装 ) 
CG124P / CG120P 
CG91P ノ CG99P 
CG96P ノ CG49P 
CG46P /CG34P 

CG23P 


※CG124P、CG180P は アイ ボリ ー ホ ワイ ト 、 
ブラ ッ ク 、 シ ル バ ー の み の ご 用 意 と な り ま す 。 


02 ホワ イト 


に う 剛性 が 高い 為 、 た わ み が 


剛性 の 高い アル ミニ ウム と 
高 分 子 ポ リエ チレ ン 樹 脂 の 
複合 材 で す の で 、 耐 衝撃 性 ・ 
耐風 圧性 : 耐 積雪 荷重 な ど 様 
様 な 衝撃 に 強い 素材 で す 。 


少な く 平 滑 性 に 優れ 美しい 
鏡面 を 保ち ます 。 


〇 店 舗装 飾 、 間 仕切 、 内 壁 
〇 設備 ユニ ッ ト ( 浴 室 、 ト イレ ) 


〇 エク ステ リア 音 


00 ブロ ンズ 


1 1 ブラ ッ ク 


1 1 ブラ ッ ク 


B 材 、 要 ドア 腰 パ ネル 


切断 切削 -R 曲 げ ・ 折 曲げ ・ 


恥 接合 バン チン グ な ど 加 工 
性 に 富み 、 様 々 な 意匠 
設計 に 対応 し ます 。 


芯 材 に ポリ エチ レン 樹脂 
を 用 いて いま す の で 耐熱 
性 遮音 性 ・ 吸 音 性 に 優れ 
て いま す 。 


〇 天井 、 パ ー テ ーション 
〇 首 種 産 業 資材 


etC. 


アイ ポリ ー ホ ワイ ト 


シル バー 


アイ ボ ポリー ホワ イト 


